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Polish compsn. for lacquer surfaces, esp. car bodies - is based on 
acrylate (co)polymer cross linked with metal, giving high gloss 
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Abstract (Basic): DE 2537700 A 

Polish consists of an aq. dispersion of 5-40 (wt.)pts. 
(co)-polyacrylate (I) cross-linked with metal, 1-15 pts. oxidised wax 
(II), 0.5-20 pts. phosphate or phthalate ester plasticiser (III), 
0.6-10 pts. high boiling, water miscible solvent (IV), 0.2-5 pts. 3-1 2C 
aliphatic alcohol (V), 0.05 pt. flow aid (VI), 0-5 pts. (alkanol)amine 
(VII) and 0-5 pts. perfumes, dyes and corrosion inhibitors. 

It is useful esp. for polishing car bodies. The compsn. gives 
long-term protection and a good gloss without rubbing up. 

A suitable compsn. was e.g. 40 g. 40% aq. dispersion of 
Zn-cross-linked polyacrylate, 18 g. 35% aq. oxidised polyethylene wax 
dispersion, both contg. emulsifier, 1.6 g. dodecanol, 6 g. 
tributyloxyethyl phosphate, 1.5 g. dibutyl phthalate. 2 g. 
EtO(CH2CH20)2H and 2.5 g. Pr2NH in water to 1 00 g.; pH 9-1 1 . 
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Pflege- und Schutzmittel fUr Lackoberfiaehen 



Die Erfindung betrifft Pflege- und Schutzmittel far LackoberflSchen, 
insbesondere fur lackierte Autokarosserien, auf der Basis von 
metallvernetzten Poly aery lat en. 

Es ist bekannt, auf dem Automobilsektor wachs- und silikonhaltige 
Rezepturen als Lackpflege- und Korrosionsschutzndttel zu verwenden. 
Trotz relativ guter Wirkung werden derartige Mittel wegen des miih- 
samen Nachpolierens nur ungem angewandt. Weiter ist es bekannt, 
zur Pflege von KunststofffuBbSden metallvernetzte Poly aery late 
einzusetzen. An diese sogenannten SelbstglSnzer werden allerdings 
hinsichtlich Glanz- und Wasserfestigkeit keine so hohen Anforderungen 
gestellt wie an ein Autopoliermittel. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein dauerhaftes Pflege- und Schutz- 
mittel fUr Lackoberflachen zu schaffen, das ohne Nachpolieren 
einen guten Glanz ergibt, und das sich insbesondere zur Behandlung 
von lackierten Kraft fahrzeugkarosserien eignet. 

Gegenstand der Erfindung ist dement sprechend ein Pflege- und Schutz- 
mittel fur Lackoberflachen, bestehend aus: 

5-^0 Gew.-Teilen eines metallvernetzten Polyacrylates oder 

eines Polyacrylat-Copolymeren 

1-15 Gew.-Teilen eines oxidierten Wachses 
,0,5 - 2o Gew.-Teilen eines V/eichmachers aus der Gruppe der 

Phosphors&ureester oder ?hthalsaureester 
o,5 - lo Gew.-Teilen eines hochsiedenden,n:it Wasser irischbaren 

Ldsungsmittels 
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in waflriger Dispersion. 

Hauptbestandteil des Mittels sind metallvernetzte Polyacrylate 
Oder Copolymere aus Acrylaten und weiteren Sthylenisch urige- 
sSttigten polymerisierbaren Monomeren, wie MaleinsSure, Styrol, 
Xthylen, Propylen, Acrylnitril, Acrylester, Vinylacetat usw, . 
Die Polymeren sollen Mdlgewicnte von etwa looo bis 1 ooo ooo, 
yorzugsweise lo ooo - 5oo ooo aufweisen. 

Als Vernetzungsmittel fur die Polyacrylate Oder deren Copolymere 
dienen zwei- oder dreiwertige Metalle, wie Zink, Magnesium oder 
Aluminium. Die Polyacrylate bzw. deren Copolymere bilden mit den 
genannten Met alien salzartige, vernetzte Verbindungen, die in 
Wasser und TensidlSsungen nicht lfislich sind. Derartige metall- 
vernetzte Polyacrylate sind bekannt, beispielsweise aus DT-OS 
1 769 W. 

Im Palle der erfindungsgemaBen Pflege- und Schutzmittel werden 
vorzugsweise die Zinksalze der genannten Polymeren verwendet. 

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Pflegemittel sind oxi- 
dierte Wachse, vorzugsweise oxidiertes Montanwachs Oder oxidiertes 
Polyathylenwachs. Derartige Wachse sind ebenfalls bekannt und im 
Handel erhaitlich. 

Um einen hervorragenden und gleichmaMgen Glanz ohne Nachpolieren 
zu rzielen, mtlssen die Mittel weitere Komponenten enthalten. Hierz'u 
gehdren Weichmacher aus der Gruppe der Phosphorsaureester oder Phthal- 
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sSureester, die die SprSdigkeit des Pflegemittelfilms herabsetzen. 
Vorzugsweise werden TributoxySthylphosphat und/oder Dibutylphthalat 
verwendet. 

Das gleichrafiflige Auf Ziehen des Pflegemittels wird durch einen 
Zusatz an einem hochsiedenden> wassermischbaren Losungsraittel 
gefSrdert. Dies verhindert zugleich ein zu rasches Antrocknen 
des Pflegemittelfilms, was zu Schlieren- und Streifenbildung 
ftthren konnte. Das LBsungsmittel soli einen Siedepunkt ttber 
12o° C besitzen. Vorzugsweise wird Di&thylenglykolnono&thylSther 
verwendet . 

Zur ErhShung der Glanzwirkung und zur Stabilisierung der Dispersion 
ist ferner ein Zusatz eines aliphatischen Alkohols der Ketten- 
lSngen bis C 12 erforderlich. Bevorzugt werden Heptanol, Octanol 
Decanol und Dodecanol, 

Um dem Pf legemittelf ilm. einen hervorragenden Verlauf und damit 
spiegelnde Glfitte zu verleihen, empfiehlt sich ferner ein Zusatz 
eines Verlaufsmittels. Als solche koiamen vorzugsweise fluorhaltige 
Emulgatoren, wie perfluorierte FettsSuren Oder perf luorierte Fett- 
alkoholsulfate der Kettenl&ngen C lQ - C 2o in Form ihrer Alkali-, 
Ammonium- Oder Aminsalze in Betracht. 

Schliefllich kann es wilnschenswert sein, zur Einstellung eines 
schwach alkalischen pH-Wertes ein Amin oder Alkanolamin, z. E. 
Xthylamin, Diathylamin, Dipropylamin, TriSthylentetramin, Xthanol- 
amin zuzusetzen. Der pH-Wert soli etwa 8 bis 11 betragen. Zur 
Konfektionierung kann man dem Mittel noch Duftstoffe, Farbstoffe, 
Korrosioiisinhibitoren oder dgl. zufiigen. 

Das Mittel wird in Form einer w&Brigen Dispersion angewandt, die 
man durch Einrtthren der einzelnen Bestandteile. oder von Gemischen 
.der Komponenten in destilliertes oder entsalztes Wasser erhSlt. 
Vorzugsweise werden zunfichst Dispersionen des Polyacrylates bzw. 
des oxidi rt n Wachses getrennt hergestellt, gegebenenfalls unter 
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Zuhilfenahme Ublicher anionischer oder nichtionogener Emulgatoren, 
z. B. Xthylenoxidaddukte an hShere Fettalkohole oder Alkylphenole 
der KettenlSngen Cg - C 2q . Ferner ^Bnnen mechanische Dispergier- 
hilfsmittel, wie Rtthrwerke, Turbomischer oder Spalthomogenisatoren 
eingesetzt werden. Nach Zusammengeben dieser Dispersionen werden 
die ttbrigen Bestandteile einzeln oder zusairmen hinzugeftigt und ge- 
gebenenfalls nochnals grQndlich homogenisiert . Die Dispersionen 
sollen etwa 7 bis 65 Gewichtsprozent an aktiven Bestandteilen 
enthalten und kSnnen zur Anwendung gegebenenfalls noch mit 
Wasser verdOnnt werden. 

Die Anwendung erfolgt in der Weise, dafi die Dispersion mit einem 
weichen Tuch oder Pinsel auf die Lackoberf ISche aufgetragen wird. 
Nach einer Trocknungszeit von etwa 15 Minuten hat sich ein 
gleichmSfiiger und dauerhafter Pflegemittelfilm ausgebildet, der 
nicht nachpoliert werden iriiB. Der Film ist wasser- ^shampoof est 
und bewirkt eine Hydrophdbierung der Lackoberf l£che. Bei Bedarf 
kann der Lackfilm mit ammoniakhaltigen w&Brigen LBsungen wieder 
entfernt urid gegebenenfalls auf die noch nasse Lackoberfl&che 
neu aufgetragen werden. 

Die Auftragsmenge betr&gt etwa lo bis loo ml Dispersion pro 
Quadratmeter. vorzugsweise *lo bis 5o ml pro Quadrat meter. 
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Beispiele 

1. Es wurden eine 4o JSige wSfirige Dispersion eines zinkvemetzten 
Acrylatpolyineren des Molgewichtes looo bis 1 ooo ooo sowie eine 
35 ?ige w&flrige Dispersion eines oxidierten PolySthylenwachses 
rait Hilfe eines schnelllaufenden Rtlhrwerkes hergestellt . Als 
Emulgator wurde das Addukt von 15 Mol flthylenoxid an 1 Kol Monyl- 
phenol verwendet. 

4o g der Polyacrylatdispersion wurden init 18 g der PolySthylenwachs- 
dispersion sowie mit 1,6 g Dodecanol, 6 g TributoxySthylphosphat , 
1,5 Dibutylphthalat, 2 g DiSthylenglykolmonoathy lather und 2,5 g 
Dipropylamin unter intensiven Pilhren. vermis cht und mit Wasser. 
auf loo g augefflllt. Die Dispersion vd.es einen.pK-Wert von 9 bis 
11 auf. 

» 

45 ml dieser Dispersion wurden auf 1 qm feuchtes oder trockenes 
lackiertes Elech mit einem v/eichen Tuch aufgetragen und ca. 15 Ki- 
nuteh trocknen gelassen. Es entstand eine fest haftende glSnzende 
Oberflfiche, die ein Nachpolieren unnOtig machte. 

2. Entsprechend Beispiel 1 wurden eine 42 ?6ige wSfirige Dispersion 
eines zinkvernetzten Acrylatpolyineren des Molgewichtes 5ooo bis 
5oo ooo sowie eine 35 #ige wafirige Dispersion eines oxidierten Poly- 
Sthylenwachses hergestellt. 5o g der Acrylatdispersion wurden mit 
15 g der PolySthylenwachsdispersion sowie mit 7 g TributoxySthyl- 
phosphat, 1 g Octanol, 2 g DifithylenglykolmonoathylSther und 2 g 
Xthanolamin vermischt und mit Wasser auf loo g aufgefiillt. Der 
pH-Wert der Dispersion betrug 9 - 11. 5o ml dieser Dispersion wurden 
auf 1 qm feuchtes oder trockenes lackiertes Blech mit einem weichen 
Tuch aufgetragen. ilach ca. 15 Kinuten war das Pflegemittel getrocknet 
und ein vrasserabstofiender Dauerschutz erreicht, der ein Nachpolieren 
unn5tig machte. 
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3. Entsprechend Beispiel 1 wurde eine 45 *ige wMfirig Dispersion 
ein s zinkvernetzten Styrol-Acrylat-Copolymeren und eine 37 %±ze 
wafirige Dispersion eines oxidierten PolySthylenwachses hergestellt. 
*\5 g der Styrol-Acrylat-Dispersion wurden rait 2o g der Poly£thylen- 
wachsdispersion 'sowie mit 6,5 C Tributoxyathylphosphat, 1,5 R 
Octanol, 2 g Diathylenglykolmonoathy lather und 2,5 g DiMthylarain 
vermischt und mit Wa.sser auf loo g aufgeftlllt. Der pH-Wert der 
Dispersion betrug 9.-11. 4o ml dieser Dispersionen wurden auf 

1 qm trockenes oder feuchtes, lackiertes Blech mit einem weichen 
Tuch aufgetragen. Mach ca. 15 Ninuten war das Pflegemittel ge- 
trocknet und ein wasserabstofiender Dauerschutz erreicht, "der ein 
Nachpolieren unnStig machte. 

ft. Entsprechend Beispiel 1 wurde eine 4o Sige wafirige Dispersion 
eines aluminiumvernetzten Acrylat-Vinylacetat-Copolymeren sowie 
eine 35 £ige wafirige L5sung eines PolySthylenwachses hergestellt. 
fto g der Acrylat-Vinylacetat-Dispersion wurden mit 18 g der Poly- 
athylenwachs dispersion sowie 5,5 g Tributoxyathylphosphat, 1 g 
Octanol, 2,5 g Diathylenglykolmonoathy lather, 2 g Dibutylphthalat , 

2 g Triathylentetramin und o,l g eines florhaltigen Eniulgators 
(Perfluor-Fettalkoholsulfat-Natrium der Ketteniangen C 12 ~ c ±l\) 
vermischt mit Wasser auf loo g aufgeftillt. Der pH-Y/ert der 
Dispersion betrug 9-11. ft5 ml dieser Dispersionen wurden auf .1 qm 
feuchtes Oder trockenes, lackiertes Blech mit einem weichen 
Tuch aufgetragen. Nach ca. 15 Hinuten war das Pflegemittel ge- 
trocknet und ein wasserabstofiender Dauerschutz erreicht, der ein 
Nachpolieren unnStig macht e . 
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PATENTANSPEttCHE 

1. Pflege- und Schutzrcittel fttr Lackoberfiachen, bestehend aus 

5 - 4o Gew.-Teilen eines metallvernetzten Polyacrylates 

oder eines Polyacrylat-Copolymeren 
1 - 15 Gew.-Teilen eines oxidierten Wachses 
o,5 - 2o Gew.-Teilen eines Weichmaehers aus der Gruppe der 

Phosphorsgureester oder PhthalsSure- 
ester 

0,6 - lo Gew.-Teilen eines hochsiedenden 9 mit Wasser misch- 

baren LBsungsndttels 
o,2 - 5 Gew.-Teilen eines aliphatischen Alkohols der Ketten- 

ISngen - C 12 
0 - o,5 Gew.-Teilen eines Verlaufsmittels 
0 - 5 Gew.-Teilen eines Amins oder Alkanolamins 
0-5 Gew.-Teilen Duftstoffe, Farbstoffe, Korrosionsinhi- 

bitoren 

in wSBriger Dispersion. 

2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB das metall- 
vernetzte Polyacrylat ein zinkvemetztes Polyacrylat des Molge- 
wichtes looo bis 1 ooo ooo, vorzugsweise lo.ooo - 5oo ooo ist. 

3. Mittel nach Anspruch 1 - 2, dadurch gekennzeichnet > daB das 
oxidierte Wachs ein oxidiertes Hontanwachs oder FolySthylenwachs 
ist. 

H. Mittel nach Anspruch 1 - 3* dadurch gekennzeichnet , daB der 
Weichmacher TributoxySthylphosphat oder Dibutylphthalat ist. 

5. Mittel nach Anspruch 1 - k $ dadurch gekennzeichnet, dafi der ali- 
phatische Alkohol Heptanol, Octanol, Decanol oder Dodecanol ist. 

6. Mittel nach Anspruch 1-5, dadurch gekennzeichnet, daB das 
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Verlaufsmittel ein fluorhaltiper Emulfrator ist. 

7. Hittel nach Anspruch 1-6, dadurch frekennzeichnet , dafi dieses 
einen pK-Wert von 9-11 aufweist. 
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